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INTRODUCTION DU TOME IV 



La publication de la seconde partie du tome III et par suite 
celle de ce dernier volume a été longtemps retardée par des 
recherches multiples sur le volcanisme, auxquelles j’ai été 
entraîné à la suite de la Mission officielle, que j'ai dirigée à la 
Martinique, pendant l’éruption mémorable de la Montagne Pelée 
en 1902 et 1903. 

L’élude des riches matériaux que j’ai alors recueillis aux 
Antilles, puis au Vésuve, lors du dernier paroxysme de ce volcan 
en 1906, et enfin à l'Etna pendant l’éruption de 1908, ont absorbé 
toute mon activité pendant plusieurs années. Je tiens à m’en 
excuser auprès de ceux de mes lecteurs que ce long retard a pu 
surprendre. 

Cette Interruption a eu une grande influence sur la façon dont 
je termine cet ouvrage, b 1 1 e a permis en effet l'accumulation 
de nombreux matériaux nouveaux, qui me forcent, une fois 
encore, à modifier mon plan. Les Mang anales et les Plumbites 
ont dû être rejetés dans le présent tome; d autre part, ne 
pouvant augmenter indéfiniment le nombre de mes volumes, 
j’ai dû abandonner le projet que j’avais annoncé, de terminer 
mon livre par des tables géographiques détaillées. Il m’a paru 
préférable de leur substituer une revue de tout ce que j'ai 
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recueilli au cours de ma publication et qui n'a pu prendre place 
dans les volumes précédents. Un grand nombre des matériaux, 
qui vont être étudiés, sont restés inédits; j'ai sommairement décrit 
les autres dans des notes ou mémoires publiés dans les Comptes 
rendus, dans le Bulletin de la Société française de Minéralogie 
ou dans les Nouvelles archives du Muséum ; les colonies fran- 
çaises, et en particulier Madagascar, m'en ont fourni la plus 
grande part. J’y ai joint le résumé d’observations publiées par 
plusieurs auteurs. 

Je remercie encore une lois les correspondants, anciens ou 
nouveaux, qui ont bien voulu m'aider de leur documentation. Je 
tiens en outre à exprimer ma gratitude à mon ami. M. Ad. 
Richard, qui m'a aidé dans l’achèvement du dessin des ligures, 
à MM. P. Gaubcrt et Ârsandaux, dont le concours m’a été pré- 
cieux pour l’exécution d’essais divers. 

Un entreprenant la publication de ce livre, il y a dix-sep L ans, 
je m’étais proposé un double but : 

1° Exposer la façon dont je comprends l’élude des minéraux, 
en donnant une large place à l’observation de toutes leurs pro- 
priétés physiques et chimiques, niais aussi en recherchant d’une 
façon minutieuse leur rôle dans la naLure et notamment leurs 
conditions de gisement, qui permettent d'éclairer leur genèse, 
en considérant non seulement les seigneurs rie grande impor- 
tance, qui font l'ornement des collections et sont généralement a 
peu près seuls en faveur auprès des minéralogistes, mais encore 
les infiniment petits, qui, entrant dans la constitution des 
roches, ont véritablement une importance capitale. 

2° Faire le bilan des richesses minéralogiques du sol de la 
plus grande France, en montrant que ses colonies, tout autant 
que la métropole, méritent mieux que la place minuscule 
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qu'elles ont occupée jusqu'ici dans les Traités spéciaux et en fai- 
sant voir qu’elles ne le cèdent en rien aux pays les plus réputés 
au point de vue de leur intérêt minéralogique. 

Je me considérerai comme largement payé de mon long 
labeur, si ce livre contribuait à stimuler en France l’étude de 
l'histoire naturelle des minéraux. 



P a ris , f GT ma i 1 9 î 0 . 
A. Lacroix, 






MANGANITES ET PLUMBITES 



MANGANITES ET PLUMBITES ANHYDRES 



GROUPE DE LA BRAUMTE 



Ce groupe comprend deux espèces > Pune cubique, la bixbvite, 
l'autre quadratique , mais presque cubique, la brauuite. 



Braunite* 

*Bixbyite. 



Mn Mn O s 

Il IV 

Fe Mn 0 :t 



BRAUNITE 



Quadratique. 

b : h 



MnMnCL 



1000 : 772,32 D = 707,107. 



[a: c = 1 : 1,0922. (Flink)] 



Angles calculés. 

pb ^ m*î<y 

ïAimv ioo° il' 

70° 20' 



Système cubique . 

125° 16' (pa l ) 

1 00 e 28' (a 1 ü 1 s. IA). 
7Ü«32' (aUA s. p) 



M r c les . M a c le su i va n t a x ( 1 0 1 ) , 

Formes et faciès. La beau ni te so présente généralement en octaèdres 
b i 12 (111) extrêmement voisins de l’octaèdre régulier, comme le montrent 

À . L.icufux, — Minéralogie. — IV. i 








les angles donnés plus haut. Elle forme aussi des masses grenues ou 
compactes. 

Clivages. Clivage parfait suivant h 1 2 (1 I 1), Cassure inégale k 
conchoïde. 

Dureté. 6 à fi, 5. Fragile. 

Densité. 4,75 à 4,82. 

Coloration et éclat. Gris d acier à noir brunâtre. Poussière de même 
couleur. Opaque. 

Eclat semi-métallique. 

Composition chimique. La formule MnMnO* correspond k la compo- 
sition suivante : 

MùO a 55,* 

Mn O ...... 4|,;9 

100,0 




La composition chimique est en réalité plus complexe que ne 1 in- 
dique cette formule, car il existe de la silice, pouvant atteindre 
8 %. Le silicium remplace une partie du manganèse quadrivaîent 

[Mn (Mn, Si) O 3 ] : ce qui fait considérer la bra unité, non comme du 
MirO 3 , mais comme un manganite de manganèse. Ça découverte 
de la bixbvite renforce celle manière de voir ; un peu dé titane joue 
le même rôle que le silicium dans la braunite. 

Propriétés py rognostiques. Comme poliauite; niais 1 attaque par 
l'acide chlorhydrique laisse un résidu de silice gélatineuse ou flocon- 
neuse. 

Diagnostic. Ce résidu de silice est très caractéristique pour la dis- 
tinction du minéral d’avec les autres minerais de manganèse, dont la 
braunite peut d ailleurs être facilement distinguée par sa forme et 
par ses clivages pseudooctaédriques. Elle ne peut être confondue avec 
la haussmannitê, dont les octaèdres, plus aigus, se clivent suivant leur 
base et dont la poussière est brun-châtaigne. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La braunite est un minéral peu abondant, qui accompagne générale- 
ment d'autres minerais de manganèse. 

Vosges. — Vosges , J 'ai trouvé dans la collection du docteur (.ar- 
rière un bel échantillon de braunite de Grandmpt, près Saint-Stail. 
11 consiste en nombreux octaèdres// 1 - 111) atteignant 3 millimètres ; 
ils sont implantés sur une niasse fibrolamellaire de manganite. 

[Alsace]. Daubrée a signalé la braunite en petits octaèdres dans la 
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psilomélane de Kalberhugel à Dambach, qui forme un filon dans le 
granité {Descr. géoL Bas-Rhin, 302, 1852). Le Muséum possède un 
échantillon provenant de la collection de ce savant ; il est constitué 
par un agrégat miarolitique de ces cristaux, localement englobés par 
de la fluorine* 



GROUPE DE LA HAUSSMAXNITE 

Ce groupe ne comprend que les deux espèces suivantes ; 

H IV 

Ha ussmannite Mn 2 Mn0 4 

Minium Pb 2 PbO* 

HAUSSMAN N ITE 

Il IV 

Mn'MnO 1 

Quadratique. 

b : h : = 1000 : 830,285 D = 707,107* 

[a : c — i : 1 ,1743 \ Ilaidinger),] 

Mâches, Macle a 1 (101) souvent répétée. 

Formes et faciès. La haussmannite se présente toujours avec ta 
pyramide i 1/2 (1 1 1) dominante f// 1 '” F 12 s .p = 62°7'}. Elle constitue 
aussi des masses granulaires* 

Clivages. Clivages, parfait suivant p (1)01), peu apparents suivant 
a 1 (101) et F ,2 (111). Cassure inégale. 

Dureté , 5 à 5.5. Fragile. 

Densité. 4,72 à 1,80. 

Coloration et éclat . Noire un peu brunâtre. Poussière brun-noisette; 
opaque. Eclat semi-métallique. 

Composition chimique. La formule Mh^MnO 4 — 2 MnO M n O 1 
correspond à la composition suivante : 



Mn a 0 3 69,0 

MnO * 31,0 



100,0 

Essais pyrognostiques, Comme poliganite* 
Diagnostic . Voir à hraunite . 
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Vosges* — [Alsace] . Rivet a signalé la haussmannite { Docimasie , 
III, 1864) dans les mines d’hématite de F ram ont* J'indique ee gise- 
ment sous bénéfice d'inventaire, n'ayant vu aucun échantillon de cette 
provenance. 



MINIUM 

h iv 

PbPbQi 

Orthorhombique? 

Formes et faciès. Masses écailleuses ou pulvérulentes. 

Dureté. 2 à 3* 

Densité. 4, 6. 

Coloration et éclat. Rouge vif, avec une teinte jaune* Poussière 
rouge orangé. Opaque. 

Composition chimique * La formule Pb^PbO 4 = 2 PbO PbO ? or- 
respond h la composition, 

Pb 90,6 

O. 9,4 

100,0 

Essais pyrognostiques, Au chalumeau, fond facilement; avec le 
charbon, donne un globule de plomb. Sous Faction de l'acide chlorhy- 
drique, se transforme en chlorure de plomb avec dégagement de 
chlore. 

Diagnostic. Les réactions pyrognostiques permettent facilement de 
distinguer le minium de tous les autres minéraux présentant une cou- 
leur analogue* 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Le minium est un produit d’altération de la galène et de la céru- 
site. 

Plateau Central. — Rhône. J'ai rencontré ce minéral sur les 
haldes de la mine de Monchonay, aux Àrdillats; il épigénise partielle- 
ment de petits cristaux de galène. 
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Algérie. — Constantine . La collection de l'École des Mines possède 
un échantillon de ce ru site provenant d’une ancienne recherche faite k 
rOued \ oubliai, k 12 km. nord-est de Jemmapes. 11 est recouvert dun 
enduit de minium terreux. 



GROUPE DE LA PSÏLOMÉLÀNE 

Sous le nom de psilomélane, sont désignés des minerais de manga- 
nèse décomposition très variée et qui paraissent renfermer des espèces 
très distinctes; celles-ci sont cristallisées, bien que leur forme exacte 
n'ait pu être encore déterminée, parsuite delà tendance de leurs cristaux 
à f o r m er de s ag r éga t s fi b r en x. Ces min é rau x o n t été c o n fo n d u s j u sq u ' à 
présent sous le même nom, alors que de simples variétés ont reçu des 
dénominations spéciales, qui ne paraissent pas se justifier. Il est 
vraisemblable que beaucoup des analyses publiées ont été faites sur des 
mélanges. 

Les minéraux de ce groupe contiennent tous de beau; une portion 
de celle-ci est sans doute parfois de l'eau d'hydratation, mais souvent 
tout ou partie de celle-ci doit être considérée autrement, les psilomé- 
lanes étant vraisemblablement des mapganites acides, dans lesquels 
une certaine quantité seulement de b hydrogène est remplacée par 
divers métaux, dont le plus important est toujours le manganèse. 

Je considérerai comme espèces distinctes deux minéraux que j'ai 
plus particulièrement étudiés, la romanéchife' et la r&nmëite X dont 
la structure cristalline est des plus nettes. 

Faute de pouvoir préciser davantage, je range sous le nom de psi- 
lomëhine tous les autres minéraux de ce groupe, persuadé d’ailleurs que 
des études approfondies permettront d’y établir des coupures légitimes. 

Quant au nom de wad à employé pour désigner des minéraux poreux 

1. J'ai employé pour la première fois, en 1900, ce terme et donné une formule 
dans le Guide du visileur à la collection de Minéralogie du Muséum d 'his- 
toire naturelle. 

2. Ley merle a désigné cette substance sons le nom de rancit ri te Cours de 
Minéral Il, 329,1859), qu'il est plus correct d'écrire raheféite t puisqu'il est tiré 
de la localité Rancié. 

3. Hnot a proposé en 1841 i Minéralogie, 241) le nom de Qualité pour remplacer 
ce terme d'origine étrangère* 
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et légers de ce groupe, il me paraît, d’une façon générale, devoir être 
abandonné; il ne correspond pas, en effet, à une composition chi- 
mique fixe, mais constitue une variété structurelle, que j'appellerai 
la structure Sübériforme^ de tous les types possibles de ce groupe. 



ROMAN ÉCHUE 
H 2 (Mn,Ba) Mn*O s 

Orthorhombique ? 

Faciès. — La roinanéchite forme des masses compactes ou concrétion- 
nées a structure fibreuse. Les surfaces libres dans les géodes sont le 
plus souvent mamelonnées, botroydes, stalactiformes, mais les libres se 
terminent quelquefois dans les cavités par des aiguilles extrêmement 
fines se courbant sous le souffle, quand elles sont longues ; elles ont un 
aspect velouté et s'écrasent sous la pression des doigts, lorsqu’elles 
sont courtes. 

Les masses concrétionnées sont parfois formées par la réunion d\m 
grand nombre de petites stalactites creuses à parois dures, remplies 
par une variété fibreuse subériforaie du même minéral ; cette variété 
offre une cassure a aspect palmé des plus caractéristiques (fîg, 4); 
celle-ci forme aussi à elle seule de grosses masses plutôt columnaires 
que fibreuses., Il existe des variétés pulvérulentes (mine brûlée des 
mineurs de Romanècbe). 

Bu r eté. 

Densité. 4, SS, Echantillon fibreux d’un gris bleu. Les variétés 
subériformes sont légères, poreuses. 

Coloration et éclat. Gris bleu d'acier à noir. Poussière noire. Les 
surfaces mamelonnées qui tapissent les géodes sont parfois recouvertes 
d une croûte vernissée d'un beau noir qui se rencontre surtout dans 
les variétés compactes, ferrifères. Les variétés subériformes ont 
quelquefois une cassure irisée de diverses couleurs manganèse queue 
de paon des mineurs de Romanècbe) ; elles sont traçantes. 

Eclat métallique ; éclat velouté, dans les enduits fibreux ; les 
variétés subériformes ont parfois un aspect terreux. 

Composition chimique, La formule IL (Mn, lia) MuML correspond 
à la composition pour le cas où le rapport Mn : Ra =1:1; elle 
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se rapporte aux analyses les plus récentes dues k M. Gorgeu, qui 
écrivait la formule Mn, Ba) O, 3 Mn O* -[- II- 0 : il me paraît difficile 
de ne pas considérer l'eau comme combinée. Ces analyses montrent 
une teneur très sensiblement constante en baryum ce qui, avec la struc- 
ture cristalline, m'a conduit à considérer ce minéral comme une espèce 
définie; elles font voir en outre que la variété subérif orme a la même 
composition que les types fibreux 1 . 




Romanûchilc boLroydë à structure fibreuse. Romanèche (Petit Pilon). 

( P ho tog rap Me grande u r nâtu rel le . ) 

Analyses de la romanéebite : fibreuse, croûte extérieure, b) et c), 
croûte intérieure d\m même échantillon ; d) variété subériforme; 
toutes trois par G orge u B, S. M. XIII. 21. 1890); e) par Tiirner 
P. A. XIV. 223) ; f) et g) par Berlin er i /L \L VL 291. 1821) ; f) variété 
compacte ; g) variété terreuse. 

1. M. Fermer a décrit Transmet. Minmgnml . Geol. In&tii. India, I, 70. 1906, et 
Meni' geai. Sun\ of fin lia , XXX VIL 80. 1909), sous le nom de hallandiie t un miné- 
ral des districts deSltapér et de Chhîndw&ra {Indes centrales), parfois plus lar- 
gement cristallisé que la romanéchite et qui s'en rapproche, sans pouvoir toute- 
fois être identifié avec elle, à cause de sa richesse en fer et du remplacement 
total de l’hydrogène par des métaux: sa composition est, d’après lui, m (>In, Ba 2 ) 
MnO' p + n Fe, AI 1 Mn0 5 ) a . 11 présente des variétés cristallisées forthorhom- 
btqnes nu trie) iniques cl pseudoquadratiques) et d'autres fibreuses .à éclat soyeux. 



